ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE
if.
SiO3	0,35
Fe20s	traces.
Ça	1,20
Mg	0,10
Al	15,40
Na	27, â8
FI	54,10
Perte au feu.	.      0,80
	99,23
d'après l'analyse faite au bureau d'essai de l'École supérieure des Mines.
La cryolithe type analysée par Rivot (t. II, p. 387), a la composition suivante :
Al         12,55
Na        33,10 FI         54,35
L'échantillon de celle employée à Froges est donc moins riche en sodium et plus riche en aluminium, tandis que la quantité de fluor est sensiblement la même.
Nombre d'ouvriers. — Par cuve on emploie un seul ouvrier; il y a en outre un conducteur et pour toute l'usine un contremaître, soit, en tout, avec let» mouleurs, vingt-huit individus.
PRODUITS
Aluminium. — L'aluminium coulé du fourneau contient de 97 à 98 p. 100 de métal pur.
Après refonte, la teneur s'élève de 98,5 à 99 p. 100.
Les impuretés sont le fer, la silice, le silicium et, à ce qu'on prétend, un protoxyde de silicium, ce qui ne me paraît pas prouvé.
Les nombreuses analyses que j'ai relevées sur le carnet même du laboratoire de l'usine donnent une moyenne de 0,50 à 0,57 p. 100 de fer.
Le procédé d'analyse employé est le suivant : on dissout de la limaille ou métal coulé dans l'HCl qui attaque vivement. On étend d'eau et on filtre. La matière sur le filtre est brune et cette couleur est attribuée au silicium. On dose à la fois toute la partie insoluble qui est de 0,9 à 1,50 p. 100 pour le métal cru et de 0,70 p. 100 en moyenne pour le métal refondu. Le fer est dosé dans la liqueur par le permanganate de potasse.
La refonte de Al se fait dans des creusets en plombagine plus petits que ceux que nous avons décrits plus haut, que l'on a mis dans un des fours soufflés. La fusion est très rapide. On coule le métal dans une lingotièrc, double, plate, et on a ainsi des plaques pesant 2UI,400 qui sont livrées telles qu'elles au commerce.
Et'ons donnés sur le procédé de l'Alliance, qu'on peut se procurer de la cryolithe du Groenland à moitié prix, ïl reste à savoir si on ne parviendra pas à fabriquer de la cryolithe artificielle à bas prix à l'aide de la chaux fluatée naturelle.
